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REVETEMENT SUPPORT POREUX POUR TERRAINS DE SPORT. 

La pr^sente invention a pour objet un rev§tement-sup- 
port poreux pour terrains de sport. 

II est constitue d'une chape rigide microporeuse (1) 
d'une structure lui permettant de maintenir une humidite 
permanente du revetement de surface (3) sous lequel elie 
est dispos^e, cette chape etant composee d'un melange 
d'6lements structured microporeux, d'elements de calage 
nus, d'elements frottants et de Hants assurant une bonne 
cohesion de I'ensemble apres coulage de la chape sur Tin- 
frastaicture (2) du terrain. 

II pemnet de realiserdes tenrains indeformables presen- 
tant une tr^s bonne tenue dans le temps, insensibles au gel 
dans la plupart des cas, conservant une humidity penma- 
nente, d'un entretien facile et d'un remarquable confort d'uti- 
lisation du en particulier a I'absence de poussi^re. 
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La pr6sente invention a pour objet un 
revetement-support poreux pour terrains de sport. 

5 

II peut convenir a la plupart des types de 
terrains de jeu ou de sporty qu'ils soient int6rieurs ou 
ext§rieurs, et s 'applique *par exemple aux terrains de 
basket-ball de football ou de volley-ball, aux courts de 
10 tennis de type terre battue, aux jeux de boules, ou 
encore aux ar^nes de tauromachie . 

Les terrains de jeu ou de sport avec surface 
de jeu mobile ou non, en brique pil6e, sable, schistes ou 

15 autres, pr^sentent 1' inconvenient de se d§fonner tres 
rapidement et d'etre rapidement rendus inutilisables , 
sauf intervention s6rieuse, apr^s la pluie ou le gel. 

Certaines m6thodes de construction mettent en 
oeuvre, sous les revetements de surface, un support 

20 rigide const itu§ par exemple de grave de ciment, de 
cendres ou d'enrob§s poreux ou non. Ces techniques 
pr6sentent 1 ' inconvenient de ne pas pouvoir etre 
humidifi^es, d'ou un inconfort tres important pour les 
utilisateurs (glissage, poussiSre) . 

25 C'est pourquoi un grand nombre de realisations 

sont pourvues d'un drainage vertical constitue d'un 
systdme de recuperation (drains) important sous la 
surface. Les desagrements qui peuvent s'ensuivre 
(destruction de la porosite, colmatage ou bombage des 

30 drains entrainant une deterioration rapide de 
1' infrastructure) sont reels. 

Le dispositif selon la presente invention 
supprime tous ces inconvenients , En effet, il permet de 
35 realiser des terrains indef ormables presentant une tres 
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bonne tenue dans le temps, insensibles au gel dans la 
plupart des cas, conservant une humidity perraanente, d'un 
entretien facile et d'un remarquable confort 
d' utilisation du en particulier a 1' absence de poussi&re, 

5 

II est constitu6 d'une chape rigide 
microporeuse d'une structure lui permettant de maintenir 
une humidit6 permanente du revetement de surface sous 
lequel elle est dispos^e, cette chape etant compos^e d'un 
10 melange d'§16inents structurels microporeux, d'61§ments de 
calage nus, d'61§ments frottants et de Hants assurant 
une bonne cohesion de 1 'ensemble apr^s coulage de la 
chape sur 1 ' infrastructure du terrain. 

15 Sur le dessin annex6, donn6 h titre d'exemple 

non limitatif d'une des formes de realisation possible ^ 
la figure 1 repr6sente la coupe verticale d'un Element de 
la surface d'un terrain de jeu ou de sport conforroe A 

• ■ 

1' invention • 

20 

Sur cette figure, on peut voir une chape 
microporeuse 1 dispos^e entre 1 ' infrastructure 2 et le 
revetement de surface 3 du terrain, 

Les 6paisseurs des diffSrentes couches sont 
25 variables suivant les utilisations . 

La chape microporeuse 1 est rigide et sert de 
support du revetement de surface 3 tout en permettant de 
faire office de reservoir d'humidite assurant ainsi une 
30 humidif ication progressive de ce revetement. 

Cette chape est formee d' elements structurels 
microporeux (naturels ou non) d' elements de calage nus 
{poreux ou non, naturels ou non) d'616ments frottants 
(naturels ou non) et de Hants assurant une bonne 
35 cohesion de 1' ensemble. Ces composants sont m61ang§s et 
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additionn^s d'eau et (§ventuellement d' adjuvants, de fagon 
^ former un mortier apte ^ etre coul§ sur 
1 'infrastructure 2 pour former un support rigide pour le 
revetement de surface 3, que celui-ci soit de type 
5 "mobile" ou non. 

Les §16ments microporeux, les 616ments de 
calage et les §16inents frottants seront constitu6s de 
pierre ponce, de basalte, de pouzzolane, de scories de 
haut-fourneau ou de mat§riaux similaires. 

10 

La composition de la chape 1 sera de 
pr^fSrence la suivante : 

- Elements microporeux de granulom^trie 6/20 mm Ok 45% 

- Elements de calage microporeux de granulom6(rie 2/6 mm : 0 40 % 
15 ( Ensemble elements microporeux + 616menls de calage : 20 i 40 % ) 

- Elements frottants de granulomdtrie 0/1 mm 0 a 30 % 

- Liants k base de latticr ou de scories 2 a 7 % 

- adjuvant (cendres, chaux, etc) 0,5 a 3 % 

- eau Ik 10% 

20 

La chape 1 peut avantageusement etre pos6e sur 
une infrastructure 2 souple constitute par exemple de 
tout venant et, pour peu que les pentes soient r6alis6es 
avec pr§cision (pentes agr66es par les diverses 
25 federations), permettre d'6viter tout systeme de 
drainage. 

La structure et la rigidit6 de la chape 1 
permettent de rtaliser un tra9age permanent en coulant 
30 des bandes de marguage definitives directement sur ce 
support . 



35 



Le positionnement des divers elements 
constitutifs donne a I'objet de 1' invention un maximum 
d'effets utiles qui n'avaient pas 6te, h ce jour, obtenus 
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par des dispositifs similaires. 
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REVENDICATIONS 

1®, Reveteinent-support poreux pour terrains de 
5 sport, utilisable pour la plupart des types de terrains ] 
de jeu ou de sport int^rieurs ou exterieurs, et 
s'appliquant par exemple aux terrains de basket-ball ou 
de volley-ball, aux courts de tennis de type terre I 
battue, aux jeux de boules, ou encore aux arenes de 
10 tauromachie , 

* ■ . 

caract§ris6 en ce qu'il est constitu6 d'une 

chape microporeuse (1) compos^e d'616ments structurels 

microporeux dont la structure permet h ladite chape de 

maintenir une humidity permanente, d'616inents de calage, 

15 d'616inents frottants, et de Hants, 1' ensemble etant 

determine pour pouvoir etre melange avec de I'eau afin de 

former un mortier apte a etre coule sur 1' infrastructure 

(2) pour former un support rigide pour le revetement de 

surface (3), que celui-ci soit de type "mobile" ou non. 

20 

2°. Revetement-support selon la revendication 
1, se caract^risant par le fait que les §16ments 
microporeux, les elements de calage et les 616ments 
frottants sont constitu^s de pierre ponce, de basalte, de 
25 pouzzolane ou de scories de haut-f ourneau . 

3°. Revetement-support selon I'une quelconque 
des revendications pr6c6dentes, se caract6risant par le 
fait que les 61§ments microporeux ont une granulom6trie 
30 de 6/20 millimetres, les 616ments de calage une 
granulom§trie de 2/6 millimetres et les 616ments 
frottants une granulom6trie de 0/1 millimetre. 
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4°. Revetement-support selon la revendication 
3, se caract^risant par le fait que la composition de la 
chape microporeuse (1) est la suivante : 



• Ensemble dl^menls microporeux + elements de calage : 20 a 40 %, 

1 

5 dont : Elements microporeux : 0 a 45 % , 

Elements de calage : 0 a 40 % 

- EI6men(s frottants : 0 ^ 30 % 

- Liants a base de laitier ou de scories : 2^7% ^ 
' adjuvant (cendres, chaux, etc) : 0,5 ^ 3 % 

10 -eau: la 10% 



5**. Rev§teinent- support selon I'une quelconque 
des revendications pr6c§dentes^ se caract6risant par le 
fait que la chape microporeuse (1) est associfie a une 
15 infrastructure (2) sbuple constitute par exemple de tout 
venant^ de manidre h permettre d'§viter tout systeme de 
drainage. 

6°. Revetement-support selon I'une quelconque 
20 des revendications pr6c6dentes, se caract§risant par le 
fait que la chape microporeuse (1) comporte des bandes de 
marquage definitives coul6es directement sur elle et 
constituant un tra9age permanent. 
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